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, Vernetzbares Kunststoffcompound, insbesondere fur den Einsatz in Scan-Bereichen von 
Elektronenbestrahlungsanlagen 

Bei der Erfindung handelt es sich urn ein vernetzbares 
Kunststoffcompound. das im Scan-Bereich von Elektronen- 
bestrahlungsanlagen unbeschadet Verwendung fmdet. 
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„ . 1 u ,„„ EEA = Ethylenethylacrylat 

Beschreibung £BA = Ethy , en butylacrylat 

Die Erfindung betrifft ein vernetzbares Kunststoff- 

J!£fi*L^**^*^^ 5 gSSSSTlie zum Beispie. RuB. Ta.kum, 

chcn von Elektronenbestr^lungsanlagen 5 »f Kaolini K ieselsaure. Bariuiwulf au (zum Be.sp el 

Vernetzbare Kunststoffcompounds s nd mwlfalt ger K.re Handelsname n bekannte Blancf,xe),Alu- 

Weise bekaimt, doch besteht die ^Gefato. daB solche da urn G h 

vernetzten Kunststoffcompound ; nach , der | Vemetzung mm S(offen ^ vieles me d.e gewunschte 

nicht so resistent gegenuber *«teren Etek^nenoe ™ . A werden kann . Au Bcrdem werden 

strahlungen sind, wie es zum Be.sp.el be.m Emsatz in to Konm A • : dans . Svsteme eingefugt, w.e zum Be.- 

Scan-Befeichen von Hekwnnbettialjjngnhg fj^f burner den Handelsnamen bekannten Stoffe 

der Fall sein muB. Weiterhm s.nd m so lch n ta^ sp«a je VuikanQx Irganox ^ Slabaxo) p> 

iddMKmmoBtv^^^/^^^^ NaugardXLlundvielemehr. , 
dabei eine griffige Oberflache aufwe.sen. wie Sic zum "wgw al^ gn a , s AUerungsschu , zm „tel, 

Beispiel Mr den Transport von Be^Bg^ 15 ^Se^abilisatoren. a.s Sauerstoffakzeptoren gegen 

nerhalb der Elektronenbestrahlungsanlage wahrend des >b Metal i inh ibitoren zur Verbesserung 

Vernetzungsvorganges benottgt werden. Meialloberflachen oder als M.ttel zur 

Aufgabe der Erfindung ist nun somit, emen vernetz der m g barkeit bei E i ek tronenbe- 

■■mysumon gobMol i» »nd « « »»* X"™' ", Ueil werden soOordtm keio. sons, obUohon. mi- 

SSgSSSSSSSSSSSS 1 — * * — * - *- 

man hiermit Anwendungsbereiche Or Kunststo fe auch ^J^tato au{ diese We.se die spater gewflnsch- 

Er den Einsatz mit intensiver •Mtro^bestrahlW ^£3Kn.die jedoch nun auch in Bereichen nut 

wie sie in Bestrahlungsanlagen herrschen er schl.eBen ^^^^^^Wung beibehalten werden. 

kann. Hierbei ist von besonderer Bedeu umg da Ubeae 35 we.terer L ^ eingestel| Kons.stenz en - 

Werkstoffe nach ihrer e.genen Vernetzungv J «« ^ ° auch hochelastisch und bes.tzen ent- 

der auf chemischer Weise oder auch m e.nem Vcrnet sp ecne Vernet2Ung h ohe Festigke.t und Deh- 

zungsvorgang mit Elektronenbestrahlunj ; vernetz s nd J^Jg™^ sind ,f allog e„frei und oberfljchen- 

bei weiterem Einsatz elektronenstrahlcnres^tent s.nd nung g ^ sogenannten Ant.rutschef- 

und dabei ihre vorher erlangten Bg^*«V^£ 40 f ekt weiterhin sind diese Kunststoffcompounds in Dau- 

derartiges Kunststoffcompound extrudierbar oder au ch ™™ )9() . c betragt unge fahr 1 D.e Hot Set 

soritzguBfahig ist, so daB sich entsprechende Formen m iemp . fa . 10% und is , el ne Wertaus- 
eSer Weise herstellen lassen. AuBerdem .st mog- ^™"« (" f J) ^zungsdichte. Die Harte nach Shore 
i 7* solches Kunststoffcompound m Losung m.t so ^^^^52 Zustand 50/15 und nach der 
Estern, Ketonen und Aromaten w.e u a. auch Ethylace- A/P * im , mh mehr als 40 0 KGy betragt 
tat Aceton, Methylethylketon, Toluol und Gem.schen sh 70 /25. 

dtLrStoffealsdOnneSchichtinnassigeroderpasto^ ^^f^^ten aus dem erfindungsgemaDen 
Form auf einem Gegenstand aufzutragen, wobe eme M a sich ne nd vor . 

g ute Metallhaftung gegeben .st. Das Kunsts offcom- 55 ™™™ ndunge „ in Bereichen m.t E.nw.rkung 

dem Handelsnamen bekannte Vamac B 124 (Fa. E. J. Uu eo emg mjt ejnem Ri crn enantr.eb aus dem 

Pont de Nemours & Co., Wilmmgton) Kunststoffcompound ausfilhren. Besondere Vorte.le er- 

EP(D)M = Ethylenpropylen D.en) monomer man durch Anwendung dieses Kunststoffcom- 

vipE = Very" low density po.yethy.en (Lmear very ^^J^|,W*I» 

low density- Linear ultralow density -PE) ?.„ THen «5can-Bereichen der Elektronenbestrahlung 

P1B - Polyisobutylen (Polyisobuten), w.e zum Betsptel 65 m i-J j£Sg5g von Transportrollen in die- 

das unter dem Handelsnamen bekannte Oppanol B 100 ^^^^mJ,, infolge der aktiven Ober- 

(BASF AG, Ludwigshafen/Rh) g ejne h6bcre Reibung m it sogenanntem Annruts- 
EVA = Ethylenvinylacetat 
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cheffekt. Dies hat zum Beispiel besondere Vorteile bei 
den sogenannten "handlings", den Umlenkrollen zum 
Fuhren von zu vernetzenden Rohren in den Scan-Berei- 
chen. Bisher trat bei dieser Art von Transport die 
Schwierigkeit auf, daB sich die zu transportierenden 5 
Rohre bei der Fortbewegung verdrehten. Durch diese 
Rutscheffekte wurde die Strahlendosis Qber den Um- 
fang hinweg ungleichmaBig verteilt. Auf diese Weise 
ergaben sich recht unterschiedliche Vernetzungsaus- 
beuten. Dieses unkontrollierte Gleiten in verschiedenen 10 
Richtungen ist nun als Fehlerquelle beseitigt, wenn die 
Transportrollen mit einer Beschichtung aus dem erfin- 
dungsgemaBen Kunststoffcompound als Antirutschbe- 
lag versehen sind. 

So konnen auch auBerdem Anwendungen mit extre- 15 
men Anforderungsprofilen positiv beeinfluBt werdea 
Auch eine Containement-Anwendung in Kernkraftwer- 
ken ist ebenfalls mit diesen Werkstoffen denkbar. 

Patentanspriiche 20 

1. Vernetzbares Kunststoffcompound, insbesonde- 
re fQr den Einsatz in Scan-Bereichen von Elektro- 
nenbestrahlungsanlagen, dadurch gekennzeich- 
net, daB es aus einer Mischung elastomerer und 25 
teilkristalliner Werkstoffe unterschiediicher Antei- 

ie und aus Fullstoffen mit Antioxidanssystemen ge- 
bildet ist und daB es nach der Vernetzung gegen- 
uber Elektronenbestrahlung resistent ist und eine 
griffige Oberflache mit Antirutscheffekt aufweist 30 

2. Vernetzbares Kunststoffcompound nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB es ozonresi- 
stent ist. 

3. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB es hochtemperaturfest ist und insbc- 
sondere einer Dauertemperatur von ca. 130°C 
schadios aussetzbar ist 

4. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB es gegen die gebrauchlichsten Lo- 
sungsmittei, Ol-, Treib- und Schmiermittel resistent 
ist. 

5. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daB es hochflexibel ist. 

6. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es hochelastisch ist. 

7. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 50 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es vor der Vernetzung eine Festigkeit 
mit einer Shore-Harte A/D von ca. 50/15 und nach 
der Vernetzung mit einer Strahlen-Dosis von gro- 
Ber 400 KGy von ca. 80/25 aufweist. 55 

8. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Wert des Vernetzungsgrades 
(HsD) bis zu ca. 10% betragt 

9. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 60 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es extrudierbar ist. 

10. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
daBesspritzguBfahigist. 65 

11. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB es in Losung mit Estern, Ketonen, Aromaten 



35 502 

4 

und Gemischen dieser Stoffe als Schicht auf tragbar 
ist. 

12. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als elastomere und/bzw. teilkristalline 
Werkstoffe in verschiedenen Anteilen folgende 
Stoffe verwendet sind: 

EAE =* Ethylenacrylatelastomer, wie z. B. das un- 
ter dem Handelsnamen bekannte Vamac B 124 (Fa. 
E. J. Du Pont des Nemours & Co. Wilmington) 
EP(D)M - Ethylenpropylen-(DIEN)-monomer 
VLDPE = Very low density polyethylen (Linear 
very low density - Linear ultralow density - PE) 
PIB = Polyisobutylen (Polyisobuten), wie zum Bei- 
spiel das unter dem Handelsnamen bekannte Op- 
panol B 100 (BASF AG, Ludwigshafen/Rh) 
EVA «= Ethylenvinylacetat 
EEA = Ethylenethylacrylat 
EBA = Ethylenbutylacrylat. 

13. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Fullstoffe einzeln oder im Ge- 
misch folgende Stoffe enthalten sind: RuB, Talkum. 
Kreide, Kaolin, Kieselsaure, Bariumsulfat (z. B. das 
unter dem Handelsnamen bekannte Blancfixc), 
Aluminiumoxid, Zinkoxid, Bleisulfat, Glasfasern 
u. a. 

14. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Antioxidanssystems folgende und 
unter den Handelsnamen bekannte Produkte al- 
leine oder im Gemisch enthalten sind: 
Naugard 445, Vulkanox Hs, Irganox 1076, Stubaxol 
P,NaugardXLlu.a. 

15. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB folgende in den Bereichen sich ergan- 
zenden Mischungsverhaltnisse eingehahen sind: 
elastomere und teilkristalline Werkstoffe: 25—70% 
Fullstoffe: 10-60% 
Antioxidans:0,l-3% 
weitere Zusatze: 0— 10%. 



